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Abstract 



Impression materials contain disinfectants as component. 
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Patentanspruche 

1. Aut desinfizierende Abfonnmaterialien auf Hydrokolloidbasis, dadurch gekennzeichnet, dafi sie Desin- 
fektionsmittei en thai ten. 

5 2. Autodesinfizierende Abfonnmaterialien auf Hydrokolloidbasis nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 

net, daB sie piuverf ormige Desinfektionsmittei enthalten. 

3. Autodesinnzierendes Abformmateriai nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Desinfektionsmittei eine KorngrdBe von 1 bis 100 urn aufweist 

4. Autodesmflzierende Abfbrrnmateriatien nach den AnsprQchen 1 bis ^dadurch gekennzeichnet, daB sie als 
10 - Desinfektionsmittei Phenol-Derivate, Halogenphenol-Derivate und/oder ein Phenylphenol oder dessen 

Saizeenthaltea 

5. Autodesinfizierend e Abformmaterialien nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB sie als 
Desinfektionsmittei Ammoniums size enthaltea 

6. Autodesinfizierendes Abfarnunaterial nach den Anspruchen 1 bis 5, enthaltend 0,05 bis 1,0 Gew.-Teile 
15 Desinfektionsmittei bezogen auf 100 Gew.-Teile des Abformmaterials. 

7. Autodesinfizierendes Abformmateriai nach den Anspruchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB es ein 
HydrokolloioVein Geliermittel, ein Verzdgerer, Full- und Zuschlagstoffe, ein Desinfektionsmittei und gege- 
beneof alls weitere Additive enthalt 

& Verf ahren zur Herstellung von autodesinfizierenden Abformmaterialien,. dadurch gekennzeichnet daB 
20 das pulverformige Desinfektionsmittei mit der 1- bis 50-fachen Menge Fttllstoff vorgemischt und fiber ein 
Sieb mit 150 bis 250 urn Maschenweite in einen Mischer zu den anderen Einsatzstoifen gegeben und 
vermischtwird. 

9. Verwendung von autodesinfizierenden Abformmaterialien enthaltend ein Desinfektionsmittei zur Her- 
stellung von Abdrucken im Den talbereich, 

25 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Abformmaterialien auf Basis von Hydrokolloiden, bevorzugt irreversible Typen wie 
z. B. Alginate, die Desinfektionsmittei enthalten. 
30 Bei der Herstellung von Inlays, Kronen, Brucken und Prothesen im Zahnbereich stellt man mit Hilfe von 
Abformmassen ein Negativ des interessierenden Bereich her, das anschlieBend mit Modellgips ausgegossen 
wird. Anhand des Gipsmodells (Positiv) kann man dann die gewunschten zahntechnischen Arbeiten vomehmen. 

Als Abformmaterialien werden bevorzugt irreversible HydrokoIIoide verwendet Fiir Abformungen in der 
Zahnarztpraxis werden im besonderen Alginate und Agar- Agar eingesetzt 
35 Abformmaterialien aus irreversible!! Hydrokolloiden werden seit langer Zeit zur Herstellung von Abdrucken 
im Dentalbereich verwendet (US 23 45 255). Die Verwendung von Agar-Agar in Abformmaterialien ist ebenfalls 
bekannt (H. J. Rehberg, Die Quintessenz der zahnarztlichen Abf ormmittel, Veriag "Die Quintessenz^Beriin 1971, 
S. 18,57-61). 

HydrokoIIoide bilden einen Nahrboden fur pathogene Keime, wie Viren, Bakterien, Pilze und Sporen. Es 
40 besteht ein erhebliches Risiko, daB diese Keime von erkrankten Zahnarztpatienten fiber die Abformungen 
weiter getragen und verbreitet werden. 

Diese Prooiematik ist bekannt und wird eingehend in Dentalecho 1/87, Seiten 51 bis 54 (1987) behandelt In der 
Publikation wird f estgestellt, dafl noch kein geeignetes Desinfektionsmittei fur die Hydrokolloidkategorie gefun- 
den wurde. Praktikable MaJBnahmen zur Desinfektion sollen keinen Verlust der Abdruckprazision zur Foige 
45 haben. 

Dentalecho 1/87, Seiten 51 bis 54 (1987) sieht eine weitere Schwierigkeit bei der Desinfektion von Abdrucken 
in Hygienedefiziten in der Zahnarztpraxis. Nach Auffassung der Publikation wird in Zahnarztpraxen das Inf ek- 
ttonsrisiko oft falsch eingeschatzt Dies hangt auch damit zusammen, daB Risikopatienten oft schwierig zu 
erkennen sind. 

50 Damit sichergestellt ist, daB die Kontaminationskette unterbrochen wird, muB gewahrieistet sein, daB die 
- hergestellten Abdrucke in alien Fallen durch Abtdtung der pathogenen Keime desinfiziert werden, 

Es sind Wirkstoffkornbinationen auf Basis von Glutaraldehyd und gepufferten waBrigen Pbenolatldsungen 
bekannt (US 41 03 001, Furnenschrift Sporicidin der Brehschmidt AG, CH 6020 Kriens), die zur Kaltdesinfektion 
von Abdrflcken aus Alginat verwendet werden konnen. Die Firmenschrift zur Folge werden zur Desinfektion die 
55 Abdrucke kurz in eine 1:16 waBrige Sporicidiniasung eingetaucht und ohne abzuspfilen verpackt 

Diese Methode der Desinfektion hat eine Reihe von Nachteilen. So hangt das Ausmafi der Desinfektion 
wesentlich von der Zeit des Eintauchens des Abdrucks in die waBrige Desinfektionslosung ab. Ein zu kurzes 
Eintauchen in die Desinfektionsldsung fuhrt zu einer unvollstandigen Abtdtung der Keime. Ein zu langes 
Eintauchen fuhrt auf der anderen Seite zu einer Veranderung an der Oberfl&che des Abdrucks und damit zu 
60 emerBeeinflussungderPaBform. 

Diese bekannte Art der Desinfektion von Abdrucken stellt auBerdem nicht sicher, daB die Desinfektion 
lQckenlos in jedem Fall durchgefuhrt wird. Es wird immer die Unsicherheit verbleiben, ob man nach der 
Herstellung des Abdrucks eine Desinfektion fur erforderlich gehalten hat oder nicht 
Es wurden autodesinfizierende Abformmaterialien auf Hydrokolloidbasis gefunden, die dadurch gekennzeich- 
65 net sind, dafi sie ein Desinfektionsmittei enthalten. 

Die erfmdungsgemaBen autodesinfizierenden Abformmaterialien gewahrleisten eine Abtdtung der patoge- 
nen Keime auf dem Material nach einer Kontamination. Eine Veranderung der PaBgenauigkeit des Abdrucks 
durch eine nachfolgende Sterilisation entfallt. Auflerdem entfallt die Unsicherheit, ob eine Desinfektion durchge- 
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fuhrt wurde. Die erfindungsgemafien autodesinnzierenden Abformmaterialien steflen eine Unterbrechung der 
Kontaminationskette sicher. 

Erfindungsgemafie Desinfektionsmittel sind bev rzugtPhen 1-Derivate und Amm niumsaize. 

AJs Phenol-Derivate seien Verbindungen wie Kresole, Chlorkresole, Xyloie, Chlorxylol, Is propylkresol 
Chlorthymol, phenyiphenole und Bis-Phenole genannt 

Als AmmoniumsaLze seien Verbindungen der Form el 



R 2 

R 3 — N— R 5 X 



in der 

R l , R 2 , R 3 und R 4 gleich oder verschieden sind und Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl Hexyl, Heptyl-, Octyl-, 
Nonyl-, Decyl-, Undecyl-, Dodecyi-, Tetradecyi-, Hexadecyl-, Octadecyl-, Pyridinyl- und Benzyl 
bedeuten und 

Xftlr Chlor und Brom stent, 
genannt 

Beispielsweise seien die folgenden Phenol-Derivate genannt: 
2-Isopropyl-5-methyl-phenol, 
4-Chlor-2-methyl-phenol, 
4-Chlor-3^-dimetnyl-phenol, 
4-Chlor-2-isopropyl-5-methyl-phenol, 
4-Chior-3-isopropyl-6-methylphenol, 
2^'-Methylen-diH[4-chlorphenolX 
2-PhenoI-phenol, 
2-PhenyI-phenol-Na-saiz. 

Beispielsweise seien die folgenden Ammoniumsalze gegenannt: 
Hexadecyl-pyridiniumchlorid, 
Hexadecyl-trimethylammoniumbromid, 
Hexadecyl-trimethylammoniumchiorid, 
Benzyl^iodecyl-dimethyl-ammoniumchlorid. 

Bevorzugte erfindungsgemafie eingesetzte Desinfektionsmittel sind 
2-Isopropyl-5-methyl-phenol, 
4-ChIor-2-methyl-phenol, 
4-Chlor-3^-dhnethyl-phenol, 
2£'-Methylen-bis-(4-chlorphenoI) f 
2-PhenyIphenol und dessen Na-Salz, 
Hexad ecylpyridiniumchlorid 

Die bevorzugt erfindungsgemaB eingesetzten Desinfektionsmittel sind Feststoffe und liegen als Bestandteil 
des Abformmaterials aus dem Hydrokolloid vor. 

Die erfindungsgemafien Desinfektionsmittel liegen im allgemeinen pulverfdrmig vor. 

Die erfindungsgemaB eingesetzten Desinfektionsmittel haben im allgemeinen eine BCorngrdBe von 1 bis 
100 um, bevorzugt von 5 bis 40 urn 

Die erfindungsgemafien Abformmaterialien enthalten die Desinfektionsmittel in einer Menge von 0,05 bis 1,0 
Gew.-Teilen, bevorzugt von 0,1 bis 0,5 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile der Zubereitung. 

Die Hydrokolloide kdnnen irrversible und reversibel sein. Bevorzugt werden Alginate und Agar-Agar. 

Im allgemeinen enthalten die erfindungsgemafien Abformmaterialien em ldsliches Hydrokolloid (z. B. das 
Natrium und/oder Kaliumsalz der Alginsaure) in einer Menge von vorzugsweise 8 bis 25 Gew.-^o, insbesondere 
10 bis 17 Gew.-%, eine Metallverbindung, die mit Alginsaure ein wasserunldsliches Salz bildet (vorzugsweise 
Calciumverbindungen wie Calciumsulfat) in einer Menge von vorzugsweise 5 bis 40 Gew.-%, inbesondere von 10 
bis 25 Gew.-%, ein Verzogerer fur die Aushartung (z. B. Alkaliphosphat, Diphosphat oder -poryphosphat) in 
einer Menge von vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.-%, insbesondere 1 bis 5 Gew.-%, sowie Fullstoffe (z. B. Gips, 
Kieselerde, Diatomeenerde oder Ton) in einer Menge von vorzugsweise 25 bis 85 Gew.-%, insbesondere 40 bis 
75 Gew.-%. Gegebenenfalls kdnnen weitere ZuscMagstoff e wie z. B. Farb- und Geschmackstoffe, sowie die 
Vertraglichkeit mit Gips verbessernde Verbindungen (z. B. Kaliumfluortitanat oder Kaliumfluorzirkonat) in der 
Abformmasse enthalten sein. Weitere Additive, die z. B. das Stauben des Materials verhindern, sind selbver- 
standlich auch moglich. 

Es wurde auch em Verfahren zur Herstellung von autodesinnzierenden Abformmaterialien gefunden, das 
dadurch gekennzeichnet ist, dafi man das pulverf6rmige Desinfektionsmittel mit der 1- bis 50fachen, vorzugswei- 
se 10- bis 20fachen Menge FOllstoffe vormischt und uber ein Sieb mit 150 bis 250 um Maschenweite in einem 
Mischer zu den anderen Einsatzstoffen gibt und vermischfc 

Im allgemeinen verwendet man Siebe mit 150 bis 250, bevorzugt 180 bis 230 um Maschenweite. 

Als Mischer werden bevorzugt Pflugscharmischer eingesetzt. 

Die erflndungsgemaBen autodesinnzierenden Abformmaterialien werden in ttblicher Weise fur die Anwen- 
dung zubereitet Man ftthrt das pulverformige Material in der erforderlichen Menge Wasser an und appliziert es 
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far den Abdruck in den entsprechenden Zahnber eich. 

Die ernndungsgeinaBen autodesmfbderenden AbformmateriaJien weisen ein weites Wirksto ffsp ektrum auf 
and erfassen praknsch aile pathogen en Keime. Ais pathogene KLeirae seien alle bekannten Viren, Bakterien, Pilze 
und Sporen genannt Beispielsweise seien die f olgenden pathogenen Keime genannt: 
5 Staphylococcus aureus, 
Hscherischia coii 
Pseudomonas aeruquiosa, 
Candida albicans. 

Die erfindungsgemaBen autodesinfizierenden Abformmateriaiien weisen hervorragende AbformeigenschaJ- 
ia ten auf. 

Beispiel 1 (Herstellung einer Alginatabformmasse) 
Ineinen Pflugscnarmischer werden 

15 

58,00 Gew.-Teile Diatomeenerde, 

8,00 Gew.-Teile AJununiumsflikat, 
15,45 Gew.-Teile Calciumdihydrat, 
14,00 Gew.-Teile Natriumaiginat, 
20 3,00 Gew.-Teile Kaliumfluortitanat, 

l^O.Gew.-Teile Teo*anatriumdiphosphat, 

030 Gew.-Teile Farbpigment und 

0,05 Gew;-Teile Duftstoff 

25 zu einer homogenen Mischung verarbeitet ' 

Die Desinfektionsmittel werden in einer KLugelmuhle bis zu einer KorngroBe von <40um gemahlen. Die 
gepulverten Desinfektionsmittel werden in einer Menge von 0,1 bzw. 03 Gew.-Teilen mit 2 bzw. 5 Gew.-Teilen 
von obiger Mischung vorgemischt, durch ein Sieb mit 200 urn Maschenweite gegeben und in Pflugscharmischer 
mit den iibrigen 98 bzw. 95 Gew.-Teilen obiger Mischung vermischt. 

30 

Beispiel 2 bis 14 

a) Die mikrobiologische Wirksamkeit der Desinfektionsmittel in dem Abformmaterial nach Beispiel 1 wird 
wie folgt bestimmt: 

35 In Anmischbechern werden die Komponenten vorgelegt und mit dem Anmischspatel innerhalb von 30 
Sekuriden vermischt Es werden Probestficke mit einem Durchmesser von 6 cm Durchmesser und 0,5 cm Hohe 
hergestellt: Aus diesen Scheiben werden Prufstucke von 3 cm ausgestanzt 

Petriscbalen von 93 cm Durchmesser werden mit 10 ml kontaminiertem Agar gefullt Die Keimsaat betragt 
1 x 10 4 Keime/1 ml Agar. Nach dem Erstarren des Nahrbodens werden die Prufkorper mittig auf den Nahrboden 
40 aufgeiegt. und leicht auf gedruckt, damit ein intensiver Kontakt zu dem Nahrboden entsteht 
Die Lagerung der Prufkorper erfolgt bei 27° C iiber einen Zeitraum von 4 Tagen. 
Als Prufkeim wurde Escherischia coii ATCC 1 1229 verwendet 

b) In der Tabelle 1 sind die Prttfungsergebnisse aufgefuhrt AuBer den mikrobiologischen Daten enthalt die 
Tabelle Ergebnisse der Priifung der Alginat-Abformmassen nach der Spezifikation Nr. 18 der American Dental 

45 Association (ADAX 

Tabelle 1 



Bsp. Desinfektionsmittel Kontin mikrobiologische Prufung nach AD A- Spezifikation Nr. 18 

Gew.-% Beurteilung Abbindezeit bleib. Deform. Druckfest 

(%) (N/mm 2 } 
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ohneWirkstoff 
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1W 


23 


0,90 


55 
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2£'-Methylen-bis-(4-chiorphenoI) 0,1 


5-7 


1'25" 


23 


038 




4 


2i2 / -Methyien-bis-(4-chlorphenol) 03 


6-9 


V30" 


3,4 


035 
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2-Phenylphenol 


0,1 


2-3 


l'lO" 


23 


032 
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2-Phenylphenol 


03 


4-5 


1'10" 


23 


038 
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4-Chlor-2-methylphenoI 


0,1 


l-W 


1'15" 


23 


039 


60 
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4-Chlor-2-methyiphenol 


03 


4-5 


1'20" 


23 


030 
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2-lsopropyi-5-methylphenol 


0,1 


0 


1'15" 


2,1 


032 




10 


2-IsopropyI-5-methyIphenoi 


03 


2-33 


1'20" 


22 


036 




11 


2-Phenylphenol, Na-Saiz 


0,1 


1 


1'25" 


3,0 


032 




12 


2-Phenylphenol, Na-Salz 


03 


3-4 


1'30" 


23 


1,00 


65 


13 


Hexydecyrpyridiniumchlorid 


0.1 


0 


vxtr 


23 


035 




14 


Hexadecylpyridiniumchlorid 


03 


1-2 




3,5 


035 
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Die Werte in der mikrobiologischen Beurteilung stellen den Hemmhof urn den Alginatprobekdrper in der 
kontaminierten Agarmasse in mm dar. 
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